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DIo folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingoroichten Unterlagan entnommen 

@ Verfahren zur Herstellung von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsaurediimid in transparenter Pigmentform 

@ Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfah- 
ren zur Herstellung transparenter Perylimid-Pigmente der 
Formel (I) 
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u einen Wert von 0 bis 8 hat, und wenn u > 0 ist, 
E ein Chlor- oder Bromatom und, sofern u > 1 ist, ggf. eine 
Kombination davon darstellt, dadurch gekennzeichnet, 
dass man ein Perylimid-Rohpigment in einem flussigen 
Medium auf einer Ruhrwerkskugelmuhle, die mit einer 
Leistungsdichte von mehr als 1,0 kW pro Liter Mahlraum 
und einer Ruhrwerksunrrfangsgeschwindigkeit von mehr 
als 12 m/s betrieben wird, unter der Einwirkung von Mahl- 
korpern vom Durchmessergleich oder Ideiner als 0,9 mm 
naBvermahlt und das emaltene Pigment isoliert. 
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Beschreibung 

. , i ^,„„»itfrPimaiiches und wirtschaflliches Verf ahren zur Her- 
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ueineZahlvoD0bis8isL,undwennu>0is^ Kombinatio n davon darstellL . v . u 

insbesondere gute Wetterechtbeit, verlangL HersteUune in erobkristalliner oder feinteiliger Form an. 

Organise Pigmente faUen je nacb Syntheseweg ^^^ffiXlt werden. Solche Feinverteilungspro- 
Grobkristallin anfallende Robpigmeote mussen vo r dm ndcen, mil oder ohne Mahlhflfsndttel wie bei- 

zesse sind beispielsweise 

ISiil^eiirSaEriusPn^weraen, un-V" W^J» « wefelsStorerier Polypbospborsaure (acid 
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durch Reaktion von 1,8-Naphmabnd.carbonsaurenm In _A ^g^JS oder durcb Kondensation von Perylen- 
gebildeten Leukoform, wie beispielswe.se m ^^^^^Ig^nfcr^g^^mtAmncm^ 
W^tmca^ns^ode^ der halogenierteD Derivaie MM 

Sw^rss * - - to - in eine colonsasch 

brauchbarePigmentfonn werden fo !^^^ n v ^ r ^^rvliinidin ein Pigment durch Mahlung in inerteri orga- 

din^tb^Hgmen. genugen Jedoch ^iSlS^S^ <■* 

Die DE-A-23 16 536 beschreibt em " fi ?^f^ enweder Hnish 

maMungdesRohpigmentsundaasch^ 

anderem wird auch Perylimid als Bexsme g»am* & ^^^SSder wlrend der Mahlung gebildeten 
Saure durchgefuhrl, in emem zweucn Schntt riUM ™ «jm ^ ^ extreme Anforderun . 

rungsprodukle in Pigmentform, indem das Rohpigment u ^ ^ ilemittelfinish durchgeruhrt 
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mussen 



S WO 366 062 offenban ein Verf ahren zur HersceUung halogeniener Perylimide und Mischkristalle von haloge- 
nierten Perylimiden mil hober DeckkrafL 
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Nacn DE 40 07 728 werden femverteilte ^£^^3^ A^ITS 
Losemitteln unterworfen. Es handelt sich um em z« Verf^ ^ f ab ben w 8 erden . 

freier Weise herzustellen. -oi^^t* 0 pmaB Formel (D mil jmnstigen coloristiscben und 1 




(i) 



u etoe Zahl von 0 bis 8 ist, und wenn u> 0 ist, Kombination davon darstellt, dadurch gekennzeichnet, dass 

in Alkaltoydroxidschmelzen und anschheBender Oxidation der Leukotorm ais aucn aura 

wie vorstehend definieit, mit Ammoniak bergestellt wordeo sein_ . feinkristallinen Perylimid-PrSpig- 

Die aus der Syntbese erbaldichen g™bkn«dtoeE ^S^SSrSj ^Su^ension ode7to Form eines 
mente konnen als Pulver oder vorteUhafierweise mit oder ^^^""^BmahluS zugeffihrt werden. Es ist 

^n^ 

rigeTrockenmahlung. Fur dieD^Dgte^tag^;^ zyunderfonnigL oder hohl- 

eig D et,diezumdiskonttomerhchenundto^^ 

zylinderformigem Mahlraum in honzontaler oder v=rtikal^uweise ^^erksumfangsgeschwindigkeit uber 
von iiber 1,0 kW pro liter Mahlraum betneben werden tonne* woto ™^ Mahlfne^ aufdJ Mahlgut 
12 m/s betragt. Durcb die bauliche Ausfuhrung wird " cher 8^ d if ^ 37 ^587 b^chrieben. M die Mahlintensilat 
Qbertragen wird. DafurgeeigneteMublen «° d j> e ;f P ieU J^^ die hohe Transparenz und 

der Milhle zu gering, so werden die guten e ^ nduD e s 6 em ^"^ W hafte* Rohrwerk abgegetene 

Farbstarke und h^onagende das Mahlgut (iber^. Zur 

Energie wird als Zerklemerungsarbeu und als Relbun 8*° e ^I^ c ^ ulflive ^ehrungen das Verhaltnis von Mahl- 
problemlosen Abfiihrung dieser groBen Warmemenge muB ^^^^^ ^ Durcnsatzen wird im Kreislauf 
Lm zu Mahlraumoberflache (Kflblflache) moghchst ^^^^^S^Vbim^ dienen Kugeln 
genla Men, und d^ W^e wM uberw^g^ 

ausZirkonoxid.Zukotiimschoxid.Mum^^^ ver wendeL 
maBig werden solche mit e.nem Durchmesser von 0,2 bis 09 mrn^ ^ der Mahlkorper 

Beim Einsatz von konttouierlichen Ruh^erkskugetauhlen^ zum ^^^*™Con den Mahlkorpern pr£ 
vom Mahlgut vorzugsweise dura ^^f sc fi beidun 8;"^^^^ ^ ™* 

-rMS E ^»« 
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TmI^SS^ Beteicb von 0 bis 100'C, zwecktnaBig bei einer Tempers zw, 
schen 10 und 60°C. vorzugsweise bei 20 bis 50°C ^^fljt. ^ ^ Wajser mischbare AAk^nole, 

Als fliissiges Mahtaedium werden zweckmaBtg Wass « U £ ^ kobotanol, Pentanol, Hexanol, Alkylhe- 
wie z. B. Methanol. Etbanol, SsThe Xnl wie z. B. CyclobexanoU Ct-CrKalkylketone 

xaoole.Emylenglykol, Propylene^ und G1 kolether wie z.B. Dtme- 

wie z. B. Aceton, Diethylketo* ^f^^S^SlSSU Etbyldiglykol. Methoxypropanol oder Methoxy- 
tboxyethan, Tetraby<lrofuran. Metbylglykol, E *g5Uyfa-i; cyclische Carbottsat^amtde 
butanol; alipbatische Sau^annde wie z. B^SScyclische Basen wie z. B. Pyridin, Morpbolin oder Ptco- 

S^e^yS^O^ 

^^^^^ 

transputer Kgmentfot^he^^^^^^ 

pro Mol Persaure die mindestens 2-fach molare Menge Temperatur von 50 bis 200^ durchfuhrt und, vor- 
bezogen auf das Gewicbt der Persaure, etnsetzt, ^I^.^SS Medium, wie vorstehendbeschrieben, 

„^ £tofflJl«. voBeUhaft to He™"""* ■-"» ™ SSZ^, »tf«»to-'»»»to-An».onM-»=l.- 
, «• *kc total woto bdqOM> ^ »££S£££Eto5». e»g«im •«*»■ 

*K^°ito««g»Fto.«.d.^^^^ 

sjs ^gxrs2cs's ssssasr * * <*.,*. >-«- s »» 

15 Gew,%, bezogen auf das RcApi^en^bettagen. kationaktive und nichtioniscbe Substanzen oder 

Als Tenside kommen amonische oder amonakuve ~ ^ Mischungen von Tensiden, die bei der Desul- 

« Mischungen dieserMittel in Betracht Bevorzugt sind solche Tenstde oder muc g 

Irion des Ammoniaks und bei der NaBmahlung mcbt scb Fettsaure .N-n,ethyliauride, Fettsaureisathio- 
Als anionaktive Substanzen k ™ * 1S P{^^ 

nate, Alkylphenylsulfonate, Alkylnaphtbalmsutfonate Alk^ Fetlalkoholpoly- 

sulfate, RusaureamidpolyglykolethMSUgfate -^^^^SSSL. Fettsauresarkoside; Fettsauren, 
50 glykolethersulfosuccinate, ^sulfonate, vo 7FeS«n, Naphthensauren und Harzsauren z.B. 

I B. Palmitin-, Stearin- und Olsaure; Setfen, z. B. ^"MMm^ uld Kondensrionsprodukte auf Basts 

Abietinsaure. alkalilosuche Harz^z. B ^^^r^^SZi in BetracbL Besonders bevorzugt sind 

von Cyanurchlorid, Taurin, NJT-Diethylamtnopropylamin und p-rnenyienoianun 

Harzseifen, d. h. Alkalisalze von Harzsauren. Ammoniumsalze Fettaminoxalkylate, oxalkylierte 

55 ™ kadonaktive Substanzen kommen * is ? ie ^ ei L e J£^^^ 

Polyanune.Fettamtno polyglykolether Fettatmne ^^^^^SenaJdven SubsUmzen in Be^acht 

^pfg^ntdispergatoren kbnnen Verbindungen der aUgemetnen Fonnel OD. 
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N — (CH 2 )„ N 
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R 2 



(ID 



R 3 



eingesetzt werden, in welcher C,-CVAlkvleruppe, die durch 1 bis 4 Cblor- Oder 

Oder Schwefeiatom iin Ring enthalt; und 
n eine Zahl von 1 bis 6 ist; 

und/oder es werden Verbindungen mil der aUgemeinen Formel {Hi) 



(HI) 
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eingesetzt, in welcher - — „ 

V einen bivalenten Rest -0-, > NR oder > NR -Y X , 
W den bivalenten Rest > NR 5 -Y"X + bedeutet, 

Ci -Gr Alkoxy ein- oder mehrf ach substituiert sein Icann, 

Y einen der anioniscben Reste -SOT oder -COO' bedeutet, und 
X + die Bedeutung H+ oder das Aquivalent 

M ra Vm 

eine«*onsaus to ,bi S ^^ 

stems der chemiscben Hemente hat, wobei m cine der Zahlen l, I l0 u , Rl2 unab hangig voneinander 
oder ein Aminoniunrion^ 

jeweils ein Wasserstoffatom oder eine Gruppe aus der ^** C ^^¥^ * V ' 5 
futuiertes oder durch C r C 8 -aUcyUertes Phenyl oder eine (Poly)alkylenoxygruppe 

RB0 



-CH CH 2 0 H 
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sind, 
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bilden k6nnen; 

und/oder es werdeD Verbindungen mi: der allgememen Fonnel (IV; 
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(IV) 



S T|^ eingesetzt, in welcher 

25 A eineri kationiscben bivalenten Rest der Fonnel 
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R14 



N - R 13 - HN* 



-R15 



und 



B einen anionischen bivalenten Rest der Fonnel 



N - R«- 



-S0 3 - 



Oder 



*N - R 16 - COO 



40 



45 



bedeutet, 

e cine Zahl von 0 bis 8 ist, und wenn e > 0 ist, . . , A , », 

P ein Chlor- oder Bromatom und, sofem e > 1 ist, ggf. eine Kombmauon davon darsteUt, Arvlen(rmDDe steh , 
RUffl^neC-CrAlkylengruppe, eine (Q-C 10 )-Ar(C 1 -C 6 )-alkyle n gruppe Oder erne W.olj^^tjl 
Ri4 ^ d C R i 5 guicb^der verscbieden sind und ein Wasserstoffatom, einen subsutmertenoder unsubsmmenen CrC^-Al 
kvlrest Oder einen subsdtuierten oder unsubsntuierten CVCzo-Alkenylrest bedeuten, oder _ 
kykest o^remen^ mgpaaia a Ba N-Alom ein beterocyclisches Ringsyslem buden, das ggf noch weitere 

LSeLgTSo™ N, S u^oder O emhalt und an das ggf. zusatzliche Rrnge ankondens.ert «nd. und 
R lf eine geradkettige oder verzweigte C r Cu-Alkylengruppe darstellt; 
und/oder es werden Verbindungen mil der aUgemeinen Fonnel (V) 
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Z— N 




N — Z 



(V) 



eingesetzt, in welcher die beiden Reste Z gleich oder verschieden sind und Z die Bedeutung Z\ Z\ V oder Z« bat, mil 
der MaBgabe, daB beide Reste Z nicht gleichzeitig T sind, wobei 
Z 1 ein Rest der Fonnel (Va) ist, 

60 ^[X-YVrx'-Y'lrttf-NHkH (Va) 

XX* und X 2 gleich oder verschieden sind und einen verzweigteo oder unverzweigten CrCgtymA ^einen Qr 
£5 y clo^ 1 bls4Kohlen - 

65 stoffatomen und/oder durcb 1 bis 2 weitere C r C 7 ^ycloalkyteste subsuimen seu, kann; 
Y und Y 1 gleich oder verschieden sind und eine NH-, -0-, NCd-Ce-alkyO-Gruppe, 
oder 
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—Q- . 



10 



15 



bedeuten; 

? SSS^Z***. eine Zabl von 0 bis 6. wobei r und s nicbt gleicbzeitig Null sind; 
und worin 

Z 2 ein Rest der Fonnel (Vb) ist, 
.[X-0] q r[X l -03 q H (Vb) 
worin 

ql eine Zahl von 0 bis 6; 
und worin 

Z 3 ein Rest der Fonnel (Vc) ist, 

__ X __ N / RZ> (VO 

x n ^r» 

Kd^UnabbSngigVOne^^ 

Chlor, BionC g-Q-Acyl oder C^- Alkoxy sein konner, ^ ^^en beterocyclischen Ring bil- 

C^Ig^^^^ 

X die oben genannte Bedeutung hat; 

tung baben, oder die Alkylgruppe pernuoriert^ ^ r ^"°?f" & ist aber m Qgiich, eine Nachbehandlung (Fi- 
itzugswefev^to]^^^ ^^*|^E?teU^webe bei Temperature von-20 bis 

M^dnkte. Dietenigen Chemikalien k6m,en ^^^Z^^nl^^^n in dieser 
Es war Qberrascbend und nicht vorbersehbar daB di HersteUung von ffan p ^ VerfahreD ^ 

einfachen und tecnnisch eleganten Weise ° h ^^ 0 ^ P ™Sfi g t P^eslen und/oder mil erbebhchen okologi- 
HersieUung von transparent hlrgestellte Peryhmid-Pigmente sind in ihren co lo- 

^S^SS- - rf -° h — * n Ksmenten deud,ch 

>h ^ennachdemer^^^^ 

sondere Metalliclacke mil hober RgBenton^ w ™* Farbkonzentrate (mill bases) und die 

£Sntse^ 

'tingsge^^ 

oder synthedscben organischen Ma^naben Xh^eX&S^e wie Polymerisadonsharze oder Kondensau- 
lulose, Celluloseacetat, CellulosebutynU, n f^ hch % H ^^f a „ " 4" ^ebydharM, Alkydharze, Acrylharze, Pbeno- 
onsharze, z. B. Aminoplaste, insbesondere Hamstoff- und MeUmin-Fo ^^ehydn ^ / po^tata*. Poly- 
plS;iycarbonate,Pol y olefine, wie Polystyro , ^^^StuS SUikonharze, einzeln oder in Mi- 

acrylsaurJster, Polyamide, M^^CbB^S^ Verbindungen als plasdscheMas- 
schungen.DabeispieUeskeineRoUe.obd.ee^ 

weise 0,1 bis 15 Gew.-% etn. hereesleU ten Piementen konnen die technisch gangigen Einbrenn- 

Mit den nacb dem ^^^^^^^^^ Polyesterlacke, HigbsobdacryUiarz- 
S£ ^y£^^^ auf Basis polyisocyan.veroe.barer Aery!- 
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i ^ rtn pm ranch Ein- oder Zweikomponenten-Entwickler ge- 
. Entwicklem, wie Z.B. Ein- oder ^^P 00601 ^ 1 ^^! £to TVpische Tonerbindemittel sii,d Polymeri- 
nannt). Magnettoner, FMssigtone, • K^ 5 ^^. ^f^i?TtyXcry^. Styrolbutadien-. Acrylat-, Polyester-, 
sations-. Polyadditions- und PolykondensaUonsharze, "^StcX-iS, sowie Polyethylen undPolypropylen, die 
Phenol-Epoxidharze.PdysulfonePol^^^^ 
5 nocb weitere Inhaltsstoffe, wie Ladungssteuermitlel, wacnse oaa r 

mit diesen Zusatzen modifiziert werden Knnente geeignet als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, 

Des weiteren sind die erftodungsgemaB ^rg"^ £ ^ k &t mr oberflacbenbeschichtung von 

insbesonderetotriboelektriscbc^ 

Gegenstanden aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststott, Ulas. *-er 
l0 zurAnweodungkommen. . , . ^boxyl- und hydroxylgmppenhaltige Polyesterharee, Po- 

Als Pulverlackharze werden typtscherwetse Aucb £ omb toationen von Harzen finden Vfenven- 

lyurethan- und Acrylharze zusammen ^ und by droxylgruppenbaWgen Polye- 
dung. So werden beispielsweise haufig Epoxidharze m Harzsystem) sind beispielsweise Saureanhy- 

Lrnarzeneingesetzt ^ BisacylSethane. Pbenol- und 

- dride, Imidazole sowie Dicyandiamid und deren Abk °^"**' 

Melaminharze, Triglycidylisocyanurate . Oxazokne ^und . ^ Tinten auf waBri ger und nicht- 

AuBerdem sind die erfindungsgemaB hergesteUten Rgm^e a££aro ^ 
wSBriger Basis sowie to solcber .Ttoten, d« ^^^^^mL^^M^^^ 

Darilber binaus sind die erfindungsgemaB beigestellten ngmemc au 
traktive als auch far die additive Farberzeugung, h^estelllen Piemente auf dem Lacksektor warden aus der 

Zur Beurteilung der Eigeuscbaften der nacb der ^ » Basis eines mittelbligen Alkydbar- 
VielzaUderbekannteoLackeetoaro^^ 

basis (PUR) ausgewahlL pr f n iM e nach DIN 55986. Die Rheologie des Mahlguts nach der 
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20 



35 



40 



— -5~dunnfltissig: 

30 4flussig 

3 dickflussig 
2 leicnt gestockt 
1 gestockt 

Nacb dem V^nnen des MaMgu* auf die Pi^^^ 

"multigloss'-GlanzmeBgerat derFirma Byk-Mall i»ckrodt 
Die Bestimmung der Losemittelecbtheit erfolgte nacb . 0^55976 

zente der so beschriebenen Substanzen. 

Beispiel 1 

45 metoemDruckntorgef.B werden > 000 Teile Wa^er^ 

bonsauredianbydrid und 60 5 Telle ^^^^^^^X^^s^ der Anunoniak 

so wird pH 12,1 eingestellt. . 

Man erhalt 1131 Teile Rohpigmentsuspension 8,8%ig. 

Beispiel la 

bompredute. mtBou «» Cj^mMond. T^-IW )( J 4esc , Sus ^ra<« »=rim nil 3601b- 

"EES. P*n _ M*«« ^j-yjM-*- <— >«• - " H » 

dann wird abgesaugt, mil Wasser gewascben und bei 80 C getrockneL 

Man erhalt 16,6 Teile Pigment farbS tarke Lackierungen erhalten. Die Rheologie wird mit 4-5 be- 

Im PUR-Lack werden rotviolette, transparent und tarbstance i^ciuciu b 
werieL Die Metalliclackierung ist farbslark und farbuef. 
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Beispiel lb 

o qgs,;„ wroctelk eemaB Beispiel la, werden mit 360 Teilen Zirkonmisch- 
94,1 Teile eioer Rohpigmenlsuspension JMJj^^ (Herstellen Draiswerke GmbH, 

't^ondenPe^^ 

gestellt, dann wild abgesaugt, mil Wasser gewaschen und bei 80 C getroctaeL 

JSSSiSiSSU -spareote und farbstarke I^ungen "-*>>- *" »* 4 beWef ' 
^^^ergibbden Wert 57. Die Metamclackierung m farbstark und farbnef. 

Beispiel 1c 

Zn 201 ,7Teilen einerRcbpi^pension ^^^^^^^'^S^^ 1 
galor der aUgemeinen Formel (&) wobei m to i» SL^JhlOTbiger wafiriger Natronlauge wird pH 12,0 
den Rest -COf.iTein Proton ^ utelundo * e ™*^^^ 

stent, dann wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und bei 80 C getrocknet 

JS^l^SK*. transparente und farbstarkel^^^ 
^SE^MMffl und'farbtief. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur HersteUung transparenter PeryUmid-Pigtnente der Formel (I) 



(I) 
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u eine Zahl von 0 bis 8 ist, und went, u > 0 ist, Kombinali on davon darsteUt, dadureh gekennzeichnet, 

B3SS2 sstfarjsa^ssssj*-. * s*. - o, _ 

naflvermahlt und das erhaltene Pigment isoberL Perylimid-Robpigment durch Verschmelzen von 

2. Verfahren nach Ansprucb 1 dadun* £ 0 £dE> der liukoform, oder durch Kondensa- 

schen oder neutralen pH-Bereicb durchgefuhrt wird. gekennzeichnet, dass die Verweildauer des 

4 Verfahren nacb einem oder mehrercn der Anspruche 1 bis 3, oaourcn 8«ennzei «, 

Mahlguts in der RuhrwerkskugelmOhle 5 ^'^f JJSSSft- man Perylen- 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 11 bis mindeslens 2-fach molaren Menge 

3,4,9,10-^tracarbonsaure^salz) ^^^J^^^I^ZZSm<^V^, bei eint 
Ammnniak und einer mindesiens 3-fachen Gewichlsmenge wasser, DCiugcu ^ ^ MfltttWBohl , 

Persaure eingesetzl wird 
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7. Vcrfahreo nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine 5- bis 15-fache Gewichtsmenge Wasser, 
bezogen auf das Gewicht der Persaure, eingesetzt wird. 

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Nafimahlung 
uberschussigerAmmoniakabdestillieriwird. , 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohpigmentsus- 
pension ohne Zwiscbenisolierung der Nafimahlung zugefuhrt wird . , „. , 

10 Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, dass vor oder wahrend 
der Rohpiements ynthese, vor oder wahrend der Nafimahlung, vor oder wahrend der Isolierung oder Tkocknung des 
Pigments oder zum trockenen Pigment, oder an mehreren der genannten Zeitpunkte, ein Hilfsmittel aus der Gruppe 
der Tenside Pigmentdispergaloren, FiiUstoffe, Stellmittel, Harze, Entschaumer, Antistaubimttel, Extruder, Farbnut- 
tel zum Nuancieren, KonservierungsmiOel, TVocknungsverzSgerungsmittel, Additive zur Steuerung der Rheologie, 
oder eine Kombination davon, zugegeben wird # . . 

11 Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfsmittel in einer Gesamtmenge von 0 bis 
40 Gew -% vorzugsweise 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Rohpigments, zugegeben werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass als Pigmentdispergaloren Verbindungen 
der Formel (II) 




N— (CH 2 ) n — N 



/ 
\ 



R 2 



(ID 



R 3 



eingesetzt werden, in welcber 

R 1 ein Wasserstoffatom, eine Hydroxy- oder Aminogruppe oder eine C,-C r Alky^ruppe die durcb 1 bis 4 Chlor- 
oder Bromatome, eine Phenyl-, Cyan-, Hydroxy, Carbamoyl-, C 2 -C 4 -Acyl- oder d-C-Alkoxygruppe substituien 
sein kann oder perfluoriert oder teilfluoriert ist; ...... 

R 2 und R 3 unabhangig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstttuierte, oder ted- oder per- 
fluorierte Alkylgruppe mil 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubsutuierte, oder ted- oder 
perfluorierte Alkenylgruppe mil 2 bis 20 Kohlenstoffatomen darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl, 
Cvano Chlor, Brom, CrC-Acyl oder Ci-Q- Alkoxy sein konnen oder R und R zusammen mit dem N-Atom ei- 
nen gesamgten, ungesamgten oder aromatiscben heterocyclischen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres 
Sdckstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring enthalt; und 
neine iZatil von 1 bis 6 istf 

und/oder Verbindungen mit der allgemeinen Formel (IH) 



(HO 




eingesetzt werden, in welcher 

V einen bivalenten Rest -0-, > NR 4 oder > NR 5 -Y~ X + , 
W den bivalenten Rest > NR 5 -Y~X + bedeutet, 
o eine Zahl von 0 bis 8 ist, und wenn o > 0 ist, 

D ein Chlor- oder Bromatom und, sofern o > 1 ist, ggf . eine Kombinauon davon darstellt, 

R 4 fur ein Wasserstoffatom oder eine Ci-Ci 8 - Alkylgruppe, insbesondere d-OAlkyU oder fur eine Phenylgruppe 
stent, die unsubstituiert oder durch Halogen, C r Cr Alkyl Q-C^Alkoxy oder Phenylazo ein- oder mehrfach sub- 
stituien sein kann, . _ _ 
R 5 fur eine Ci-C l8 -Alkylengruppe stent, die innerhalb der C-C-Kette durch ein Bruckenghed aus der Reihe -O-, - 
NR 6 - -S- Phenylen -CO-, -SO2- oder -CR 7 R 8 - oder eine chemiscb sinnvolle Kombination davon em- oder mehr- 
fach unterbrochen sein kann und in dem die Reste R 6 , R 7 und R 8 unabhangig voneinander jewei Is ein Wasserstoffa- 
tom oder eine CrGj-Alkylgruppe sind, die unsubstituiert oder durch einen heterocyclischen Rest, vorzugsweise 
vom Imidazol- oder Piperazin-Typ, substituiert sein kann, oder R 5 fur eine Phenylengnippe steht, die unsubsutuiert 
oder durch C r C 4 -Alkyl oder C r Gr Alkoxy ein- oder mehrfach substituiert sein kann, 
Y~ einen der anionischen Reste -SO3" oder -COO" bedeutet, und 
X + die Bedeutung H + oder das Aquivalent 



10 



DE 100 05 186 A 1 



M™ + /m 



eioes Mentions aus der 1. bis 5. Hauptgruppe oder aus decoder Z oder £4. b,s 8. Nebengruppe des Pen- 
^ensysten* der ^^^n*"^ X £ 3S£££\& *" - R 12 unabhangig von- 
°^ ? ^SKS^m^toJ oder «» ^ Reihe CVCso-Alkyl, CYC^Alkenyl, Cs-CxrCy- 
SS? CSdtl^Xd^rcSUyUerteTpbenyl oder eine (Polyjalkylenoxygruppe 



RBO 



-CH CH 2 O H 

J k 



siert sind, bilden konnen; 

und/oder Verbindungen mit der allgemeinen Formel (IV) 



10 



15 



20 



25 




(IV) 



eingesetzt werden, in welcber 

A einen kationischen bivalenten Rest der Formel 



N - R 13 - HN + 



R'< 



und 



B einen anionischen bivalenten Rest der Formel 

N . Rie S o 3 - Oder ^ N - R 16 - COO 



30 



35 



40 



45 



50 



bedeutet, 

eeineZahlvon0bis8ist,ondwenne>0ist, , . , lt 

P ein Chlor- oder Bromatom und, sofem e > 1 ist, ggf. eine Kombination davon dare^l. ArvlenmDDe ^ 
R"to cine G-C l2 -Alkvlengruppe, eine (CVdo)- AtfCpQD-alkylengruppe oder eine (Ce^ioVArylengruppe steht, 
J^^d gldcb ofa vJSSd sind und ein Wasserstoffatorn, einen subsutmertsn od^ unsubstitu.erten Cr 
C^Alkykesf oder einen subsrituierten oder unsubstituierten CrC^Alkenylrest bedeuten oder 
R'Cnd P zu^mmen mit dem angrenzenden N-Atom ein heterocyclisches Ringsystem bdden. das ggf noch ^ 

R^eine geradkettige oder verzweigte C r C l2 -ALkylengruppe darsteUt; 
und/oder Verbindungen mit der allgemeinen Formel (V) 



55 



60 



65 
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15 



25 




(V) 



10 eingesetzt werden, in welcher die beiden Reste Z gleich oder verschieden sind und 

Z die Bedeutung Z\ Z 2 , Z 3 oder Z 4 haL, mit der MaBgabe, daB beide Reste Z nicht gleichzeitig Z 4 sind, wobei 
Z l ein Rest der Formel (Va) ist, 



-[X-Y] q -[X l -YMr-[X 2 -NH] s H (Va) 



worm 

X, X 1 und X 2 gleich oder verschieden sind und einen verzweigten oder unverzweigten CrQ-Alkylenrest oder ei- 
nen C r C7-Cycloalkylenrest bedeuten, der durch 1 bis 4 Q-Gr Alkylreste, Hydroxyreste, Hydroxyalkylreste mit 1 
bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder durch 1 bis 2 weitere CrCT-Cycloalkylreste substituiert sein kann; 
20 Y und Y l gleich oder verschieden sind und eine NH-, -0-, N(Ci-C6-alkyl)-Gruppe, 

oder 



bedeuten; 

q eine Zahl von 1 bis 6; 

Fund s unabfiangig voneina^eTeinrZa^rv^ " " 

30 und worin 

Z 2 ein Rest der Formel (Vb) ist, 

-[X-0]q r PC l -0] q H (Vb) 

35 worin 

. ql eine Zahl von O bis 6; 
und worin 

Z 3 ein Rest der Formel (Vc) ist, 
. R20 

X— f< (Vc) 

\ R 21 

worin 

R 20 und R 21 unabhangig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder 
45 perfluorierte Alkyigruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- 

oder perfluorierte Alkenyigruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, 
Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, CYO Acyl oder d-Q-Alkoxy sein konnen, oder 

R 20 und R 21 zusammen mit dem N-Atom einen gesarxigten, ungesattigten oder aromatischen heterocyclischen Ring 
bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring entbalt; und 
50 X die obeD genannte Bedeutung hat; 

und worin 

Z 4 Wasserstoff, Hydroxy, Amino, Phenyl oder C r C 2 (r Alkyl ist, wobei der Phenylring und die Alkyigruppe durch 
ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe CI Br, CN, OH, CeHj, Carbamoyl, CrCi-Acyl und Ci-C4-Alkoxy 
substituien sein konnen, der Phenylring auch durch 
55 NR 20 R 21 substituiert sein kann, wobei R 20 und R 21 die oben genannte Bedeutung haben, oder die Alkyigruppe per- 

fluoriert oder teilfluoriert isL 

13. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnel, dass man solche anionenaktive, kationenaklive 
oder nichtionogenen Tenside einsetzt, die bei der Destination des Ammoniaks und bei der NaBmahlung nicht schau- 
men. 

60 14. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass man als Tenside 

FettsaureLauride, Harzseifen, Ammoniumsalze von Fettaminen oder ein Kondensationsprodukt von Cyanurchlorid, 
Taurin, N , ,N-Diethylaminopropylamin und p-Phenyiendiamin einsetzL 

65 
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